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(57) KIVONAT 



A tatelmany szerinti paraffin alapu konr6zi6gitl<5 kom- 
pozici6k - amelyek femfeluletek tart6s vSdelmere al- 
kalmasak e*s vitegos, Sttetszd, fog&biztos rllmet szol- 
gSItatnak 

- alapanyagkent 

• 20-60 m% 65-80 'C cseppen&pontu, 300-700 
m&tomegtf, 20-30 mgKOH/g savszamti, olaj- 
mentesitett mikrokristalyos paraffint; 

- adszorpcMs adal£kke*nt, UV-abszorbenskent es ore- 
ged6sg£tl6kent 

• 1-5 m%-ban 60-75 *C cseppenespontti, 300-700 
mtfltOmegtf, 20-30 mgKOH/g savszamti, oxidant 
miJcrokristilyos paraffinnak, 

• 0,5-3,5 m%-ban 60-80 'C cseppenespontti, 250- 
600 m6Jtomegu, 25-35 mgKOH/g savszimu oxi- 
dant ceiezinnek is 

• 0,1-1,0 m% sztearinsavnak k&6rt£ktf femek- 
kel, eldnyCsen cinkkel, kalciummal eVvagy mag- 
n6ziummal ke*pezett s6jSt, valamint 

• 0,1-1,0 m% szorbit-tetra- 6s/vagy pentaszteari- 
tot; 

- tapadls- 6s rugalmassagjavitd adatekkent 

• 2-10 m% 5000-50000 Stlagmolekulatomegu po- 
Uolefmt, adott esetben akrilit alapu polimerekkel 
elegyitve; 

A letr&s lerjeddme: 8 oldal 



- korrdzids whibkorkent 1-6 m%-ban C2-8-alkiJ-, fe- 
nil-, C2-8-alkil-fenil- vagy Cj-s-dicikIo-Ci-4-alkil- 
amin abietinsavas 6s/vagy sztcarinsavas soil, 

- emulge£l6szerkent 

* 1-3 m%-ban mono-, di- Ss/vagy trietanolban- 
monosztearit sztearinsavas s6j£t es/vagy mono-, 
di- es/vagy trietanolarnin-abietinsavas-monoesz- 
ter abietinsavas sojSt; 

- vjztaszitoszerkent 

• 1-5 m%-ban etilenglikol-monobutil-eHert, eti- 
le^glikol-monoetiHtert eVvagy butanolt; 

- 5-60 m% - celszerfien 30-45 m% - old6szert; to- 
vSbba" adott esetben ^ 

- 0,01-2 m%-ban zsirban old6d6 anilinszmez£ket *** 
tartalmaznak. 
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Paraffin alapu korrdzidgStto kompozfcldk 



A talaknany szerinti paraffin alapu korr6zi6giU6 kom- 
pozicidk - amelyek fSmfeluletek tartos ve'delmere al- 
kalmasak 6s vilagos, attetszo, fogasbiztos filmet szol- 
galtatnak 

- alapanyagkent 

• 20-60 m% 65-80 'C cseppenespontti, 300-700 
mdlt&megu', 2G-3G mgKOH/g savszaimi, olaj- 
mentesitett mikrokristalyos paraffint; 

- adszorpcids adatekkent, UV-abszorbenskent e*s 5re- 
ged6sgatl6k6nt 

• i-5 m%-ban 60-75 'C cseppen&pontu, 300-700 
m6ltomegtf, 20-30 mgKOH/g savszamfi, oxidalt 
mikrokristalyos paraffinnak, 

• 0,5-3,5 m%-ban 60-80 *C cseppen£spontu, 250- 
600 mdltdmegtf, 25-35 mgKOH/g savszamu oxi- 
dalt cerezinnek £ s 

• 0,1—1*0 m% sztearinsavnak tete'rte'ktf femek- 
kel, eltfnyosen cinkkel, kalciummal eVvagy mag- 
neziummal kepezett sojlt, valamint 

• 0,1-1,0 m% szorbit-tetra- eVvagy pentaszteara- 
tot; 

- tapadas- es rugalmass5gjavit6 adatekkSnt 

» 2-10 m% 5000-50000 atlagmolekulatdmegt! po- 
liolefint, adott esetben akriUt alapu" polimerekkel 
elegyftve; 



korroz&s inhibitorkent 1-6 m%-ban C2-8-alkil-, fe- 
nil-, C2-8-alkil-fenil- vagy C^-diciklo-Ci^-alkil- 
amin abietinsavas es/vagy sztearinsavas s6it; 
emulgealoszerkent 

• 1-3 m%-ban mono-, di- es/vagy trietanolban- 
monosztearat sztearinsavas sojat es/vagy mono-, 
di- es/vagy trietanolamin-abietmsavas-monoesz- 
ter abietinsavas sojat; 

viztaszit6szerkent 

• 1-5 m%-ban etilenglikol-monobutil-6tert, eti- 
Knglikol-monoetil^lert es/vagy butanolt; 

5-60 m% - oSlszeruen 30-45 m% - oldoszert; to- 
vabba adott esetben 

0,01-2 m%-ban zsfrban old6d6 anilinszkieze*ket 
tartalmaznak. 
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1 HU 

A talalmdny f&nfelOletek tartds korrdzid elleni v6del- 
m£re alkalmas paraffinalapu, viligos, Sttetszo, fog£s- 
biztos vWdfilmet add kompozicidkra vonatkozik. 

A szilard, fogisbiztos bevonatot ad6 Atmeneti vedd- 
anyagok egyik tipusa paraffinbazisu. Ezeket az anyago- 
kat mechanikai 6s korrdzidga'tld tulajdonsaguk javftasa 
6rdek6ben kulonbdzd adal6kanyagokkal kombinSljSk. 

Ismert ugyanis, hogy a paraffinok krist&yszerkezete 
nem egys6ges. A krist£lyszerkezet fit6sre vagy hajK- 
tasra konnyen deform£16dik 6s ez a Y6dor6teg tdnkre- 
menetelShez vezet. 

C. Kajdas [Seifen - die - Fette - Wachse, 65. 79- 
86 (1969)] kdziemenye szerint kiildnb&zd adal6kok 
bevite!6vet a krist£iyos paraffinok amorf anyagokka 
alakfthatdk, ennek k6vetkezt6ben fokozddik a v6dd- 
anyag plaszticitisa 6s csdkken a nedvesseg-, gdz- 6s 
gaz£tereszt<5 kepessege. 

Bogdanov 6s Parfenova [Nyeftyepererabotka i 
Nyeftyehimija, 5. 19-20 (1970)] szilard paraffinokhoz 
omledek form£j£ban kuldnbdzd polimereket kevert, 
amelyek hatasara kisebb kristilyszemcslk alakulnak ki 
6s a plaszticit£s fokoz6dik. 

A 132 398. sz. indiai lefts szerinti (CA. 8L P 172 
897) alacsony viszkozitasu" &variyolaj-fmomftvanyban 
aMliroldf6m-szulfon£tot, Ca-ole£tot 6s Ca-sztear&ot 
alkalmaznak korrdzi6gatl6 kompoztci6k6nt fentfeltite- 
tek atmeneti v6delm6re. Az ilyen mddon eldailftott kor- 
rdzi6gat!6 kompozlcidk viszkozusabbak a kiindulSsi 
alapolajn&l, igy vastagabb v6ddbevonatot adnak. A ki- 
alakult v6ddfilm nem fogasbiztos, a v6ddr6teg k0lt6ri 
v6delm6re nem alkalmas t mivel hamar lemosddik. A 
v6kony v6d6Tilm csak rdvid ideig tartd v6delmet nytijt 
a korr6zi6 ellen, tapad£sa gyenge a femfelQlethez. 

A Dokl. Akad. Nauk. USSR, 25. 12. 1100 (CA. 96. 
86 390) szerint fdmfeluletek korr6zi6vedelmere 60-70 
m% polietilent, 10-20 m% £sv£nyolajat 6s 10-20 m% 
korrdzids inhibitort tartalmaz6 kompozicidt alkalmaz- 
nak. A kompozfcidk hidegen igen viszk6zus 6s igen 
vastag v6d<5reteget kepez a felQleten, Igy csak melegen 
hordhatd fel. Meleg idoben 6s napsut6sben az olaj 
konnyen kiuszik a feluletre, 6s ez ragacsossa" teszi a 
vedobevonatot, amely ugyanakkor hideg idoben meg- 
repedezik 6s konnyen levdlik a ffcmfeluletrdl. Alkal- 
mazasa ink£bb csak belt6ri v6deiemre ajanlatos, mert 
gyenge a tapadSsa a f6mfelulethez. 

A JP 58 524 85. sz. letes (CA. 99 92 117) korrd- 
zi6g£tI6 szerk6nt f6mfeluletek v6delm6re akriIsav/2- 
hidroxi-etil-metakriUt kopolimert 6s metil-akrila*tot al- 
kalmaz Na-sd formajiban, vizes oldatban szuszpendal- 
va. A viz cr-tartalma 160, S04 2 "-tartaIma 100 ppm. 
Az igy kapott vizes v6d6Tcompozici6 fSmfelufetek 
gyartiskozi v6delm6re szolgal A melegen megmun- 
k^lr femalkatr6szeket ilyen folyad6kba mZrtj&k. Ki- 
eme!6s Man v6kony v6d5r6teg k6pzddik, amely a fel- 
hasznalfcra kerQld alkatr6sznek iddszakos be!t6ri v6- 
delmet biztoslt. KtSlteri v6delemre a k6szltm6ny nem 
alkalmas. 

A 207 408. sz. csehszlovakleirasban (CA. 100. 158 
327) korrdzidg&ld bevonatkdnt 1-10 m%-ban korrd- 
zi6s inhibitort, 4-40 m%-ban hosszti sz6n!ancu zsir- 
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sav-glicerideket, paraffint, cerezint, Zn-sztearitot tar- 
talmaz6 kompoz!ci6kat alkalmaznak. A fenti kompo- 
zici6k polaross^ga nem megfelelo", a f6mfeluleteknek 
csak rovid ideig tart6, dtmeneti v6delm6re szolga'lnak, 
5 6s csak zart vagy fedett terben alkalmazhatdk, kulso 
(szabadt6ri) vSdekmie nem megfeleloek. Az is h£tr£- 
nyos alkalmazastechrdkai szempontbdl, hogy csak 6m- 
led6k fonnaj&ban vihetolc fel 
A Korroz. Zaszcs. Nyeftyegazov. Prom. 8. 16 

10 (1980) (CA. 94. 48 881) foly6iratban korr6ziogatl6 
fedokompozici6k6nt szilard sz6nhidrog6neket, polime- 
reket, szappariokat, zsirsavat 6s korr6zi<5s inhibitorokat 
tartalmazo k6szitm6nyeket ismertetnek. Ezek a f6mfe- 
iQleten 90-120 pm vastagsfigu v6ddr6teget k6peznek. 

1 5 A f6mfeluleten igy kialakuit v6dor6teg viznek is elekt- 
rolitoknak ellen^H, mint a feltilethez j6I tapad6, ad- 
szorpci6s, illetve kemiszorpci6s v6d6r6teg. A feliilet- 
hez rosszul tapad6 paraffinf61esegek szorpcids hatisa- 
nak novel6s6re polimereket, szappanokat 6s zslr- 

20 savakat alkalmaznak. Az ily m6don modifikalt paraf- 
finf6ies6gek tapad&s^t a f6mfeiulethez csak reszben si- 
kerQIt megoldani. Hideg idoTxn ugyanis a v6ddfilm 
megrepedezik 6s korr6zi6 I6p fel. A v6doszer csak 
megomlesztve hordhatd fel a v6dendd feluletre 6s igy 

25 igen vastag rideg bevonatot eredm6nyez. 

Az SU 566 458. sz. szovjet szabadalom a polietil6n 
alapd v6d5anyagok inhibitor-tulajdonsSgait Ssvany- 
olajjal modositja. A polietil6n t illetve a modifik£It po- 
betiI6n tapadasa a f6mfelulethez el6gg6 gyenge. Meleg 

30 idtfben az olaj kiuszik a v6d6Tilmb<51 6s a f6rnfeiaiet 
ragacsos lesz. Hideg iddben a yedoTilm megrepedezik 
6s lehamlik, korrozi6 16p fel. Korr6zi6v6d6' hatds 
gyenge, Igy az alkalmaz£s csak z£rt vagy fedett t6rben 
ajanlatos. 

35 Az emUtett adal6kokkal a paraffinok valamennyi 
jellemzdit csak reszben sikeriilt javltani. Tapadasuk a 
f6mfelulethez v&Jtozatlanul nem kiel6gito, korrozio- 
gfitl6 tulajdonsaguk gyenge, ultraibolya sugarak hati- 
sara a v6da'film hamar dregszik 6s megrepedezik. Hi- 

40 deg- 6s meleg£lk>s5guk nem megfelel^, ugyanis a ned- 
vess6get nem szoritj^k le a f6mfeluletrdl. 

A Ui^lmanyunk szerinti megoldas kidolgozisakor 
az volt a c61unk, hogy olyan korrozi6gitl6 kompozi- 
ci6kat ^Ilitsunk eld, amelyek a felsorolt hianyossSgo- 

45 kat kikiiszobolik. 

Munkank soran azt tapasztaltuk, hogy ha mikrokris- 
t^lyos paraffin, oxidant mikrokrist^lyos paraffinok, 
sztearinsav f6ms6inak 6s szorbit6szternek az elegy6- 
hez olefinpolimerek elegyeit, korrdzids inhibitorokat, 

50 vfzkiszorftoszert 6s olddszert adunk, olyan v6d<5kom- 
pozicidkat kapunk, amelyek szaraz 6s nedves f6mfe- 
luletre hidegen 6s melegen egyarant felhordhat6k. A 
kialakuit v6ddfilm j61 tapad a f6mfelulethez, korrdzi- 
6git\6 tulajdonsSga kirund. Az ultraibolya sugarzasnak 

55 sokiig ellen$ll, enn61fogva a v6ddfilm nem Oregszik, 
plaszticit^s^t hos$z& ideig megtartja, jdl turi a hdm6r- 
s6kletingadozasokat 6s kiv£16 viztaszitd tulajdonslggal 
rendelkezik. 

Felismertuk, hogy akkor Jehet e\6&)}itam kiemelke- 
60 dden jd tulajdonsigokkal rendelkezd kompozlcidkat, 
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ha az oxidalt niikrokristalyos paraffint, az oxidalt cere- 
zint, a sztearinsav f6ms6it 6s a szorbit6sztert (1-5):(1- 
3):(0,1-1,0):(0,1-1,0), celszerfen (2-3):(l-l,5):(0,l- 
0,5):(0,2-0,5) tomegaranyban alkalmazzuk. Az erfsen 
polaros oxidalt mikrokristalyos paraffin, az oxidant ce- 5 
rezin, a sztearinsav, valamint a szoibit sztearinsavval 
k6pezett tetra- es/vagy penta6sztere megnoveli a mikro- 
kristalyos paraffinok adszorpci6s tulajdonsagait. Ezek 
az adal6kok a megadott intervallumokon beliil szinergi- 
zalt elegyet alkotnak a mikrokristalyos rxiraffinokkal. 10 
Mine! polarisabb az elegy, annal jobban tapad a femfe- 
lulethez, is annal nagyobb a vlzkiszorito hatasa, mert 
annal jobban tapad a felfilethez mint a viz. 

A v6d<5kompozfci6k fekete 6s szines, festett 6s festet- 
len femfeluletre egyarant alkalmazhat6k, a f6mfeluletet 1 5 
nem tamadjak meg, A v6dtfr6teget az atrnoszferikus ko- 
rulmenyek kdzott altalaban eszlelhetd (-30) *C-70 °C 
hSingadozasoknak, a levegdben levtf, vlzben oldott ag- 
ressziv anyagoknak 6s gtfzdknek, sosviznek, tov^bba az 
anyagmozgatassal jar6 ig6nybev6telnek egyarant elle- 20 
nail. 

A talalmany szerinti v6dd"kompozici6 alapanyaga 
20-60 m%, 300-700 kozOtti xnfltimegff, 60-80 X 
cseppenespontu, olajmentesitett rnikrokristalyos paraf- 
fin. 25 

A szorpcitis hatast n6velo* is egy ben az UV sugarzas 
hatasat csdkkenttf - vagyis 6reged6st galt6 - kompo- 
nenskent az alabbi karbonsavaknak k6tert6ktf f6mek- 
kel kepezett elegy6t - c61szertfen kaicium-, cink- es 
magn6ziums6k elegyet - alkalmazzuk. 30 

A talalmanyunk szerinti kompozlci6k: 

- alapanyagkint 

• 20-60 m% 65-80 X cseppen6spontu\ 300-700 
m61tomegtf, 20-30 mgKOH/g savszamti olaj- 
mentesftett mikrokristalyos paraffint; 35 

- adszorpci6s adal6kk6nt t UV-abszorbenskent 6s ore- 
gedesgatl6k6nt 

• 1-5 m%-ban 60-75 *C cseppen6spontu\ 300-700 
mdltomegil, 20-30 mgKOH/g savszamu, oxidalt 
mikrokristalyos parafflnnak 40 

• 0,5-3,5 m%-ban 60-80 *C cseppenespontu^ 250- 
600 mdltomegtf, 25-35 mgKOH/g savszamu oxi- 
dalt cerezinnek es 

• 0,1-1,0 m% sztearinsavnak k6t6rt6ka' fSmekkel, 
elonyOsen cinkkel, kalciummal 6s/vagy magnezi- 45 
ummal kepezett sojat, valamint 

• 0,1-1,0 m% szorbit-tetra- 6s/vagy pentaszteara- 
tot; 

- tapadSs- es rugalmassagjavit6 adal6kk6nt 

• 2-10 m% 5000-50000 atlagmolekulatomegtf po- 50 
liolefint, adott esetben akrilat alapti polimerekkel 
elegyitve; 

- korrfoids inhibitork6nt 1-6 m%-ban C2^8-alkil-, fe- 
ni)-, C2-8-alkil-fenil- vagy Cj-8-diciklo-Ci-4-alkil- 
amin abietinsavas es/vagy sztearinsavas sdit; 55 

- emulgeildszerkdnt 

• 1-3 m%-ban mono-, di- es/vagy trietanolamin- 
monosziearat sztearinsavas s6j& 6s/vagy mono-, 
di- es/vagy trietanolamin-abietinsavas-monoesz- 

ter abietinsavas sojSt; 60 



- viztaszft6szerk6nt 

« 1-5 m%-ban etilenglikol-monobutil-6tert, eti- 
I6nglikol-monoetil-6tert es/vagy butanolt; 

- 5-60 m% - c61szertfen 30-45 m% - olddszert; to- 
vabba adott esetben 

- 0,01-2 m%-ban zsirban old6d6 anilinszlnez6ket tar- 
talmaznak. 

A kompozici6 tapadas- 6s rugalrnass£gn8vett> 6s 
egy ben vizateresztd hajlamot csdkkentd adal6kai alifas 
6s aromas old6szerek elegyeiben melegen kolloid ol- 
datot k6peznek 6s lehulve diszperzi6s eloszlasban be- 
epulnek a kompozici6ba, illetve a v6d6*fifmbe. 

A korr6zi6s inhibitorkent alkamazott amins6k 6s 
az egyben emulgeald hatasd alkanol-arain-eszterek 
zsirsavas s6i a f6mfeluleten 16v6" nedvess6get emul- 
geaijak. 

A viztaszitdszerkgnt alkalmazott glikol-monoalka- 
noMter, terpentinolaj 6s/vagy butil-alkohol az old6- 
szerrel 6s az emulgeilt nedvess6ggel azeotrop elegyet 
k6pezve elparolog a felUletrol. 

Az alkalmazott old6szer alifas, aromas 6s/vagy ali- 
fas-aromas old6szer. 

A talalmanyt - az oltalmi kOr korlatozasanak szan- 
d6ka n61kQl - az alabbi p61dakkal r6szletesen ismer- 
tetjuk. 

/. pilda 

Egy 1250 Uteres, kevertfvel, h5m6rd*vel ellAtott fut- 
tettf-htfthettf duplikatorba bem6rtank 200 kg 75 *C 
cseppen6spontu, olajmentesJtett mikrokristalyos paraf- 
fint, 10 kg mennyis6gtf, 60 *C cseppendspontQ oxidalt 
mikrokristalyos paraffinb61 k6sziten magneziums6t, 
8kg mennyis6gu", 70 *C cseppen6sponnl oxidalt cere- 
zinbol k6szitett magn6ziums6t, 1 kg magn6zium-sztea- 
rftot, 1 kg szorbit-tetrasztearat-6sziert, 40 kg aromas- 
dds benzint 6s 300 kg lakkbenzint. A kever6ket 80- 
100*C hom6rs6kleten feloldottuk, majd keveres kdzben 
hozzdadtuk 20 kg 10000-es m61tdmegu ataktikus polie- 
tiI6n 6s 20 kg 5000-es m61tdmegu poli-izobuti^n, 
60kg, 99%-ban aromas benzinnel k6szfllt, 80 °C-os ol- 
datat, majd 80 *C koruli hom6rs6kleten 20 kg diciklo- 
r«xil-amin-abietat 20 kg lakkbenzinnel k6szult oldatat, 
10 kg trietanoI-amin-abietinsavas-mono6szter 10 kg 
lakkbenzinnel k6szult oldata"t t 270 kg lakkbenzint 6s 
10kg etil6nglikol-monobutil-6sztert. Az anyagot homo- 
gfenre kevertuk 6s 30 'C-ra hfflve patenthorddkba fejtet- 
tflk. 

2. pilda 

Az 1. p6lda szerinti eljarassal az aUbbi komponen- 
sekbol k6szftettunk v6d6kompozlci6t: 

600 kg olajmentesltett mikrokristalyos paraffin 

(cseppenespontja: 65 *C) 
50 kg oxidalt mikrokristalyos paraffin kalciums6 

(cseppen6spontja: 80 'Q 
30 kg oxidalt cerezin kalciums6 (cseppen6spont- 

ja: 80 *C) 
10 kg magnezium-sztearat 
10 kg szorbit-pentasztearat 
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100 kg 15000 moltomegti izoataktikus 

• polietilen 

20 kg 30000 mdltdmegtf poticetil-metakril&t 

60 kg izopropil-arnin-sztearitt 

30 kg trietanol-amin sztearinsavas mono6szter« 

sztear&t 

20 kg terpentinolaj 

50 kg 99%-ban aromas benzin 

20 kg zsirban old6d6 anilinsarga 

3. pelda 

Az 1. pelda szerinti eljar&ssal az alfibbi komponen- 
sekbol kSszitettfink ve^oiompozlciofc 



300 kg 

30 kg 

15 kg 

5 kg 
5 kg 
60 kg 

20 kg 
30 kg 
20 kg 
20 kg 

30 kg 

165 kg 
300 kg 



olajmentesitett mikrokristalyos paraffin 

(cseppenespontja: 80 °C) 

oxidalt rrnlcrokristalyos paraffin cinks6ja 

(cseppenespontja: 70 *C) 

oxidilt cerezin cinksoja (cseppenespontja: 

75*C) 

magn6zium-sztear£t 

szorbit-pentasztearfr 

10000-es m61tdmegtf izoataktikus 

polietildn 

10000-es mdHomegu poli-izobutilen 

diciklohexil-amin-sztear£t 

izopropil-amin-abietit 

trietanol-arnin-abietinsavas mono£szter 

abietinsavas soja 

etilenglikol-monoetil-eter 

(etil-celloszolv) 

99%-ban aromas benzin 

lakkbenzin 



400 kg 

40 kg 

5 20 kg 

6kg 
2kg 
20 kg 

10 

60 kg 
60 kg 
10 kg 

15 30 kg 

50 kg 
300 kg 
2kg 

20 



olajmentesitett mikrokristalyos paraffin 
(cseppenespontja: 76 *C) 
oxid£lt mikrokristalyos paraffm magnezi- 
ums6ja (cseppenespontja: 62 °C) 
oxidalt cerezin magneziumsoja (cseppenes- 
pontja: 75 *C) 
magn£zium-sztear£t 
szorbit-pentasztear&t 

20000-es m61t6megff izoataktikus polieti- 
len 

15000-es m61t6megtf poli-izobutil6n 
N-izopropil-anilin-sztearal 
trietanolarain-sztearinsavas-monoeszter 
sztearinsavval alkotott soja 
eUieriglikol-monobutil-£ter (butil-cello- 
szolv) 

99%-ban aromas benzin 
lakkbenzin 

zs!roldhat6 anilinbarna 



4. pilda 

Az 1. pelda szerinti eljdrdssa! az al£bbi komponen- 
sekbol keszitettunk v6dokompozici6t 



240 kg 

20 kg 

10 kg 

3kg 
3 kg 
60 kg 

20 kg 
40 kg 
25 kg 

50 kg 
128,9 kg 
400 kg 
0,1kg 



olajmentesitett mikrokristalyos paraffin 
(cseppenespontja: 70 °C) 
oxidant mikrokristalyos paraffin magnezi- 
umsoja (cseppenespontja: 75 *C) 
oxidalt cerezin cinksoja (cseppenespontja: 
80'C) 

cink-sztearat 
szorbit-tetrasztearal 
20000-es m61tomegu ataktikus 
polipropildn 

50000-es m61t6megtf policetil-metakril£t 

N-izopropil-anilin-abietlt 

trietanol-amin-abietinsavas mono6szter- 

abietinsavas soja 

normal butil-alkohol 

99%-ban aromas benzin 

lakkbenzin 

zsirban old6d6 aniiinpiros 



5. pilda 

Az 1. p61da szerinti eljar&ssal az al4bbi komponen- 
sekbol keszitettilnk v6dtfkompozfci6fc 



6, pelda 

Az 1. pelda szerinti elj^rassal keszltettunk vedd- 
kompozicitft, azzal a kuldnbseggel, hogy oxidalt mik- 
rokristalyos paraffin, oxidalt cerezin es sztearinsav 
25 UtiniM aMlifoldfernsoi helyett - 219 kg mennyi- 
segben - csak mikrokristalyos paraffint, trietanolamin- 
abietinsavas-monoeszter helyett dietanolamin- abietin- 
savas-mono6sztert hasznaltunk. 

30 7. pilda 

A 6. pelda szerinti kompozicid, azzal a kuldnbseg- 
gel, hogy 466 kg rrrikrokristalyos paraffint alkalma- 
zunk 6s dietanolamin-abietinsavas-monoeszter helyett 
monoetanolamin-abietinsavas-mono6sztert hasznal- 

35 tunk. 

Osszehason litest vegeztGnk azonos 6sszet6telti 
kompozici6kkai, azzal a kulonbseggel, hogy az 1. es 
5. peld&k szerinti kompoz!ci6kban szereplo oxidalt 
mikrokristalyos paraffin, oxidalt cerezin 6s sztearinsav 

40 magneziums6i helyett csak mikrokristalyos pararTint 
alkalmaztunk a kompozici6kban (6., 7. pelda). Tov&b- 
bi 6sszehason3it£s c61j£b6I egy importb6l szarmazd, 
forgalomban levo ismert termdket a NATO Szab- 
vanynak megfelelo viaszalapti Teactyl-506-ot is par- 

45 huzamosan megvizsgaltuk. 

A vedtfanyagokat 30 urn r£tegvastags£gban vittuk 
fel a pr6balemezekre. A vizsgalati anyagokkaJ bevoni 
pr6balemezeket tart6s nedvesmelegall6sagi, soskod- 
kamr£s, kendioxidalldsagi, nalrium-klorid-oldatba 16- 

50 gatissal 6s kited vizsgalatoknak vetettuk alii. (I. t£b- 
lazat). 

Az I. t£bl£zatb61 lathat6, hogy a kapott vizsga- 
lati eredmenyek szerint az 1. 6s a 2. pelda szerinti 
oxidalt paraffinok 6s sztearinsav fems6it tartalmaz6 
55 termekek gyorsitott korr6zi6s vizsgalati eredm6nyei 
lenyegesen felOlmtilj^k ugy a f6ms6kat nem tartal- 
maz6, mint a referenciaanyag kon*6zi6g£tl6 anyagok 
v6d6TiatasSt. 



60 



4 



HU 203 127 B 



I. tablazat A szorpci6s v6dohatis igazolasa dsszehasonlit6 vizsgalatokkal 



1. 



5. 
pelda 



6. 
pelda 



7. Forgalom- 
p61da ban 16y<S 
ismert import 
referenda 
anyag 



Tartds nedvesmelegallosagi vizsgalat az 
MSZ 18091717 szabvany szerint, 672 6ras 
vizsgalati ido utan, a lemezek lemosasa utAn 
a m6rt korr6zi6, %-ban 

S6skodall6sagi vizsgalat az MSZ 18091/22 
szabvany szerint, 336 6ra vizsgalati ido* utan, a 
lemezek lemosasa utan a mert korrozi6, %-ban 

Ken-dioxid-aI16sdgi vizsgalat az 

MSZ 18091/23 szabvany szerint 10 ciklusig 

vizsgalva; a lemezek lemosasa utan 

a inert korrozid %-ban 

Vizsgalat 3 m%-os n&rium-klorid-oldatba 
16gatva, 14 nap utan, a lemezek lemosasa 
utan a mert korr6zi6%-ban 

Kit6ti vizsgalat az MSZ 05 22 7912-79 szab- 
vanyszerint 60 napig vizsgalva, a m6it 
korr6zi6 %-ban 
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SZABADALMI IGENYPONTOK 

1. Parafrlnalapu korr<5zi6gatl6 kompozici6k, ame- 35 
lyek adszorpci6s adal6kot, 5reged£sgStl6t, tapadas- 6s 
rugalmassagjavit6 adalekot, korrozios inhibitor!, emul- 
geal6szert 6s viztaszit6szert tartalmaznak, azzal jelk- 
mezve, hogy 

- alapanyagk6nt 4Q 

• 20-60 m% 65-80 'C cseppen6spontu\ 300-700 
m61tomegtf, 20-30 mgKOH/g savszamu' olaj- 
mentesltett inikrokristalyos paraffinbol; 

- adszorpcitfs adal6kk6nt, UV-adszorbensk6nt 6s ore- 
ged6sgatl6kent 45 

• 1-5 m%-ban 60-75 °C cseppen6spontu\ 300-700 
mdltomegtf, 20-30 mgKOH/g savszamu, oxidalt 
iriikrokristalyos paraffinnak, 

• 0,5-3,5 m%-ban 60-80 'C cseppendsponul, 250- 
600 nriltdmegtf, 25-35 mgKOH/g savszamti oxi- 50 
dalt cerezinnek 6s 

• 0,1-1,0 m% sztearinsavnak k&erteM f&nekkel, 
e!5ny6sen cinkkel, kalciummal ds/vagy magndzi- 
ummal kepezett sojdb61, valamint 

• 0,1-1,0 m% szorbit- tetra- 6s/vagy pentasztearaV 55 
bol; 

- tapadas- es rugalmassagjaYlt6 adal6kk6nt 

• 2-10 m% mennyisegtf, adott esetben akrilatalapti 
polimerekkel elegyitett, 5000-50000 SUagmoltd- 
megrt poliolefmbol; go 



- korrozi6s inhibitork6nt 1-6 m%~ban C2-*-alkil-, fe- 
nil-, C2-$-alkil-fenil- vagy C3~8-diciklo-Ci-4-alkil- 
amin abietinsavas 6s/vagy sztearinsavas s6ztx51; 

- emulgea!6szerk£nt 

• 1-3 m%-ban mono-, di- 6s/vagy trietanolamin- 
monoszteara't sztearinsavas soj5b61 6s/vagy mo- 
no-, di- eVvagy trietanolamin-abietinsavas-mo- 
no6szter abietinsavas soj$bol; 

- viztaszit6szerk6nt 

• 1-5 m%-ban eul6ngiikol-monobutil-6terboI, eti- 
16nglikol-monoetil-6terb61 6s/vagy butanolb6l; 

• 5-60 m% - celszertfen 30-45 m% - old6szerb<51; 
tovSbbS adott esetben 

• 0,01-2 m%-ban zslrban old6d6 anilinsztnez£kb<51 
albiak. 

2. Az 1. igenypont szerinti kompozicidk, azzal jel- 
lemezve, hogy 

- adszorpcitis adal6kkent ( UV-abszorbensk6nt 6s fre- 
ged6sg£tlolc6nt 

• 2-3 m%-ban oxidalt, mikrokristalyos paraffinbol 
kepezett f6ms6t; 

• 1-1,5 m%-ban oxidalt cerezinbol k6pezett f6m- 
s6t; 

• 0,1-0,5 m% femsztearatot; 6s 

• 0,2-0,5 m% szorbit-tetra- 6s/vagy szorbit-penta- 
sztearatot; 

- tapadas- 6s rugalmassagnOveltf ada!6kk6nt 
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• 2-6 m% polietil&it, poliizobutitent isfv&gy po- 
li(cetil-metakrilfit)-ot; 

emulgealo'szerk&it 

• 2-3 m%-ban mono-, di- vagy trietanolamin abi- 
etinsavas 6s/vagy sztearinsavas 6szters6j3t; 5 



- 2-4 m% korrozitis inhibitort; 

- 1-5 m% vfztaszitfszert; 1$ 

- 30-40 m% alifas 6s/vagy aromis sz£nhidrog6n ol- 
d6szert tartalmaznak. 



Kiadja az Orszagos Talalmanyi Hivatal, Budapest 
A kiadasert felel: dr. Szvofaoda Gabriella osztaJyvezettf 
AGUTLAR & TARSA ICft -GYOR * 
Feleltfs vezettf: Javier Agmlar Qgyvezettf ig. 



